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La pr^ente invention concerne de nouveatox copolym&res 
et en particulier des tStrapolymeres, des pentapolymferes ou des 
.polymSres supSrieurs qui pernettent de.ifialiser dek compositions 
cosm6tiques se pr^sentant sous fonne de laques ou de lotions de 
mise en plis. 

On sait que 1 'on utilise actuellenent cour&mnient des .r&ines 
naturelles ou. synth^tiques le plus souvent mises en solutions 
hydroa?.coolique ou alcoolique pour rSaliser. des laques ou des lo- 
tions de mise en plis poiir cheveux. 

Parmi les difffirentes r^sines et polymSres utilises jusqu-'^ 
ce jour, on pent en particulier citer la polyvinylp^rolidone. les 
copolymfires polyviriylpyrfolidone/acgtate de vinyle. lea copolym&res 
ester acrylique/acide mono-carboxylique insaturS, • les . c6polym&res 
anhydride malStque/Sther alcoyl vinyiique, les copolym&res resul- 
tant de la copolymfirisatlon d' acetate de vinyle, d'aqide crotonique 
et d'autrea monomSfes insaturfis tels que les esters vinyliques 
ayant de 13 & 25 atones de carbone et lea esters allyliques ou 
mStliallyliques' ayant de 14 h 27 atomes de carbone, ainsi que les 
copolym^res d'acgtate de vinyle, d'acide crotonique et d' esters 
_vinxUaaes..ramifi6s ayant^.att.mQins. .7.. atomes. de carbone.,..- , .. 

Par rapport a. ces demiers polyoferes, les copolymires 
selon 1' invention pr^sentent de noafareux avantages. 

Tout d'alKjrd, ils peuvent 6tre obtenus de fagon plus Scono- 
mique et avec une grande puretfi. De plus il est possible d'obtenir 
des poiymSres de poids molficulaire jiettement plus f aible ce qui 
sur le plan cosmStique est trSs appreciable, sans qu'il soit nSces- 
saire de faire intervenir des agents de regulation de' chatnes. 

En effet, lorsque l«on utilise de tels agents on cont amine 
-par la taSnts occasion le polymSre ce qui dans certains eas exclut toute 
utilisation cbsmetique a cause soit des bdeurs rSsiduelles, soit de 
reactions parasites pouvant intervenir avec les autres constituants 
des compositions cosmetiques . 

Bien que d' autres methodes aient ete preconisees pour reguler 
les chaines a savoir la polymerisation en masse ou en suspension 
avec des quantites importahtes d'initiateurs, ou polymerisation en 
solution, celles-ci sont diff idles a mettre en pratique et peu 
economiques. 

Selon 1» invention la polymerisation, des. differents monomares 
conduit, sans que I'on ait a r6guler les chatnes, a des copolymSres. 
ayant un poids moieculaiie n'excedant pas 4O.0OO. 
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. II s'en suit s«r le plan purement cosmgtique I'obtention 

de polym^res presentant de bien n^illaures qualitSs que ceux pr6c6- 
demment decrits et couramment utilises. - 

■ En effet les copolymeres selon 1 'invention ont en plus des- 
qualxtis cosmfitiques requises pour toutes laques ou lotions de mi- " 
ses en plia, la propriety trfes recherchge d'etre gliminables tr6s 
facilement an brossage et au dSmSlage des cheveux. 

Enfin les copolymSres selon I'invention presentent une 
excellente solubility dans les aXcools tels. l-alcool €thylique ou 
xsopropylique ce qui perxnet de r^duire dans.<les proportions appr6> 
ciables la quantity de ce type de solvant. 

La prSsente invention a pour objet le produit industriel nou- 
veau que constitue un copolymere resultant de la copolyn^risation ^ 
(a) d'un aeide insaturfi correspondent a la fonnule - 
. R-CH = CH:- (CH2 - O - C^)„ - COOH (1) 
dans laquelle s 
n est O ou 1 
si n est O R a CH3 
si n est 1 r =-h 

' (b) d'uii-esteFVinyii^e: epriea^ " ' 

- C^>^CH = CH2 (II) 
dans laquelle : 

R est - -CH3 ou - C2H5 
Ce) d'au moins un ester allylique ou mSthallylique ramifiS 
correspondant a la f ornmle suivante • 

.^2 - P - C - O - - C = CHj (111) 

^ CH3. 6 ^. 

dans laquelle r 

R' reprgsente un atome d'hydrogSne ou un radical - CH. ; 
R^ reprfisente une chalne hydrocarbonSe saturSe lin^aSe 

ou ramif iee ayant de 1 a 6 atonies de carbone , 
Hg reprgsente soit le radical - CH, soit le radical 

- HC (CH3)2. ; . 

.Stant entendu que R^ + R^doit e.tre inf4rieur ou figal k 
7 atomes de carbone. 

et. (d) d'un monomdre pris dans le groupe ronstitug par • 
(i) un ether vinylique de fcrmule : 

= CH - o - R3 iiv) 
dans laquelle : R3est un radical alkyle lingaire ou 
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ramif 16 ayant de 1 a 12 atomes de carbone, 

(li) un ester vinylique li chatne . gxasse de .fonnale : 
. ^4 ~ f - O - CH =. CHj (V) 

dans laguelle i est. un radical alkyle iinSaire 
"ayant de 7 a 11 atomes de cariaone, 
et (iii) un ester allyiiepie ou mSthallylique linfiaire de formule •: 
. *5 " f - O - - C = CHj (^) 

dans laquelle : R- est un atome d-'hydrogfine ou un radical 
.. - COj et est un radical alkyle linfiaire ayant de 1 a ii 
atomes de'carbone. 

Conforni6Bent a 1 'invention les copblyiu&res prficites rSsul- 
tent de la copolymerisation de 2-15 % et de prSfSrence de. 4-12 % 
d -un acide insaturg-de forniule (i) , de 55-89,5 % et de prSfSrence 
de 65-85 % d'un ester vinylique de foiimile (irt)^ de 8-20 % et de 
preference de 10-17 % d'au moins un ester allyligue ou mSthallyli- 
que de fornule (m) et de 0,5-10 % et de prfiffirence de 1-6 % d'un 
nonoB&ce pris dans le groupe constituS par r un .fither vinylique de 
fonmile -(iv), un ester Vinylique" de-foiinile (y) et-|i5"este£ allyii- 
que ou .methallylique de formule (VT)'. 

En tant qu- acide insaturfi de fermale (l) on pent utiliser 
soit I'acide erotonique salt I'aoide allyloxyacStique. 

En. tant qu'ester vinylique de formule (n) on peut utiliser 
soit I'acState de vinyle soit le propionate de vinyle, 

Parmi les esters ailyliques ou mfithallyliques ramifiSs de 
formule (m) on peut citer s le dimStliyl propanoate. d'aUyle, le 
. dimgtlyl propanoate de mSthallyle, le dim6tliyl-2. 2 pentanoate d'al^ 
lyle, ie dim6thyl-2.2 pentanoate de mSthallyl4, le dimetl^l-2,2 
hexanoate d'allyle. le dim6thyi-2,2 hexanoate de mSthallyle, le 
.dim6tliyl-2,2 octanoate d'allyle. le dijn6tliyi-2 , 2 octanoate de 
mfithallyle ou l'isopropyl-2 dim6thyl-2,3 butyrate d'allyle. 

Parmi les ethers vinyliques de formule <m on peu« citer - 
le methyl vinyl €ther. i'fitlqrl vinyl ether, l'isoi,ropyl vinyl 
ether, le tertio-butyl vinyl ether, I'pctyl vinyl ether et le dode- 
.cyl vinyl ether. . * 

Parmi les esters vinyliques a-chalnes grasses de formule tV> 
on peut citer : l.'octanoate de vinyle, - le decanoate de vinyle et le 
dodecanoa'te de vinyle. 

Parmi lea festers ailyliques ou methallyliqnes lineaires de 
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formule (VI) on peut citer : 1' acetate d'allyle. I'acState de 
. mSthallyle, I'octanoate d'allyle, i'octanoate de mgthallyle, le 
dficanoate d'allyle,. le decanoate de mgthailyle, le dodScanoate 
d'allyle et le dod^canoate de mfithallyle. 

Les copolymSres selon 1' Invention ont de preference un 
poids mol^culaire coinpris entre 15.000 et 40.000. 

Dans une forme particuli&re de realisation, les copolyinfe^es 
selon 1' invention sont rSticulgs ^ I'aide d'un agent de rfiticula- 
tion dans une proportion con^rdLse entr^ o,l k 1,2 % en poids, 

Parmi les diffgrents agents de reticulation pouvant 6tre 
utilises on peut citer t le diethyl6ne glycol .diallyiether, le 
tetra allyloxyfithane, le triallyl ether du trimethylol propane ^t 
les diacrylates ou dimfithacrylates de diols tel que 1' ethylene 
glycol. 

La reticulation dies copolyn^ires est particuligrenient 
recoHBnandee lorsque l!on souhaite obtenir des viscosites plus 
eieveea. 

■ La presente invention a egaleroent pour objet le produit 
industriel bouveau que constituent les copolymferes decrlts ci- 
-dessus-qul ont subi la saiifickt-xoh~da-Ieur fdnction acide a 
I' aide d'une base organique telle que : la. monoethanolamine, la 
diethanolainine, la triethanolamine, les isopropanolainines, la mor- 
pholine, ainsi que certains aminoalcools tels que l'ainino-2 methyl-2 
propanol et l'ainino-2 met:hyl-2 propanediol-1, 3.. 

Selon 1' invention les copolym^res peuvent 6tre avantageuse- 
nent neutralises H I'aide d'une des bases citees ci-dessus dans -une 
quantitg ggale par exemple k 10- ISO % et de preference & 50 - 
120 55 de la quantite correspondant une neutralisation "stoechiometri- 
qcue. 

Les copolymgres selon 1* invention peuvent etre prepares par 
copolym^isation e» phase liquide par exemple dans un solvant tel 
. que I'alcool ou le benz&ne. Cependant il est prefSgrable de reallser 
la. polymerisation en masse ou en suspension dans un solvant tel que 
I'eau. ■ 

Ces polymerisations peuvent s'effectuer en presence d'vm . 
cataliseur de polymerisation tel que le peroxyde de benzoyle, le 
peroxyde de lauroyle,. et 1 ' azobis-isobutyroriitriie, la concentra- 
tion de catalyseur etant- comprise par- exemple entre O, 5 et 6 96 et de 
preference entre 1 et 4 % en poids par rapport au poids total des 
. monoisgres mis . en reaction. 
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La polymerisation en suspension qui pemet d'obtenir les • 
copolym^res sous forme de perles s'effectue conme dScrit prficedem- 
ment dans I'eau en presence d'un collo£de protecteur tel que 
1 '310001 polyvinylique bu I'acide polyaerylxqae ou I'hydroxy^thyl- 
5 cellulose. 

La concentration du collolde protecteur pent par exemple 
etre con5)rise entre O.l et 1 56 en poids par rapport au poids total 
des monomgres. 

La presente invent ion. a Sgalement pour objet le produit 
10 industrial nOuveau que constitue une conqoosition cosmetique caracte- 
risie par le fait qu'elle contient au moins un copolym&re tel que 
dSfini ci-dessus, eventuellement neutralise, en solution dans un 
v^hi'cule cosmgtigue approprid. 

Le produit cosmetique salon 1' invention pent etre par 
15 exemple une laque pour dheveux se prSsentant ou non sous forme 
aerosol, une lotion de mises en plis ou encore line composition 
traitante pour la chevelure. 

A titre d' exemple une laque a&cosol pour cheveux pent Stra 
rSalisfie en conditionnant dans une bombe afirosol .de 1 gi 4 ?6 en poids 

20 d'un- copolymare seton I'iiivtentidn lSventuelleiiien€- neutraiisfi," di 6 

a 45 % et de prSffirence de 9 ^ 25 % en poids d«un alcool et de S4 ^ 
90 % GO poids d 'un gaz propulseur liquefie sous pression, tel que 
le dichlorodifluoromfitliane et le trichlorofluoromSthane et leurs 
mfilanges. 

tant gu* alcool on utilise de prfifSfenee 1' alcool fithyli- 
epje ou 1' alcool isopropylique. 

Une lotion de mises en plis selon l^invention peut etre par 
exemple realisfie en introduis^t dans une solution hydroalcoolique 
ayant a titre de 20 i 66 % en alcool, 1 a 3 94 en poids d'un eopoly- . 
30 m^re selon 1' invention de. prfif firence neutralise. 

Les compositions cosmfitiquea selon 1' invention peuveht egale- 
ment .contenir des adjuvants cosmfitiques conventionnels tels que des 
parfums, des colorants, des prfiservateurs, des plastifiants, des 
produits cationiques, des produits non-ioniques, des silicones pour 
35 amfiliorer la brillance ou d'autres r6sines cosmetiques. 

Dans le but de mieux faire con^rendre 1' invention on va en 
: dfierire maintenant a titre d • illustration et sans aucun caractSre 
liakitatif, divers exen^les de mise en oeuvre. 
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EXEMPLE I 

.- PrSparation d'un copolymSre": acide crotonique 10 % - 
Acetate de vinyle 72 % - Dimgthyl propanoate d'allyle IS 36 - 
DodScanoate de vinyle 3 96. • • 

■5 pans un ballon de 500 ml muni d'un agitateur mScanique. 

d'une arrivee d'azote, d'un refrigerant et d'un thermomStre, on 
introduit 10 g d' acide crotonique. 72 g d' acetate de vinyle. IS g 
de dimethyl propanoate d'allyle et 3.g de dodecanoate de vinyle, 
puis on ajoute 1.2 g de permtyde de benzoyle et 200 g d'eau conte- 
10 nant 1,6 g de Cellosize. Le nSlange est chaufff au reflux, sous 
agitatibn pendant lo heures. Le tfitrapolym&re obtenu est r4cup6r6 
sous forme de perles. 

Rendement 96 36 . 
Indlce d" acide i 74 
15 . Viscositg : 2,08 cp (en solution k 5 36 dans le dinSthyl 

"fonnamide (DMP) a 34,6'C) 

EXEMPLE 2 • 

- Preparation d'un copolymSre t Acide crotonique lO 36 - 
Acetate de vinyle 75 96 - Dimethyl propanpate d'allyle 14 36 - 

20_Do.depanoate.de vinyle 1 36. , : _:. 

Ce polymfere est prepare en operant de ia mgme fagon que 
selon 1' example 1. c'est-a-dire en presence de 1,2 g de peroxyde 
da benzoyle . . 

On obtient ainsi le tetrapolym&ref recherche avec un rende- 
25 ment de 90 % 

Indlce d' acide : 74 

Viscosite : 1,98 cp (en solution k 5 % dans le dimethyl- 
formamide (I»JP) 4 34,6»C) 

EXEMPLE 3 

?® Selon I'exeniple 1 on copolymer ise : 

- 75 g d' acetate de vinyle 

- lO g d' acide crotonique 

- 12 g de dimethyl. propanoate d'allyle 

- 3 g de dodecanoate de vinyle 

.35 - en presence de 1,2 g de peroxyde de benzoyle 

. Rendement °: 95 36 
Xndice d'acide s 74 

Viscosite ; 2,08 cp (5 % DMP Si 34,6»C) 
EXEMPLE 4" • - . - 

40 - Selon I'exen^le 1 on copolymerise : 
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- 10 g d'adde cxotoniqne 
. - 75 g d'acetate die vinyle 

- 12 g de dijnStil^l propanoate d'allyle 

- 3 g de dod€canoate d'allyle 
5 • - en presence ^e 1,2 g de peroxyde de benzoyle 

Rendenent s 95 96. " 
Indice d'acide : 71 

ViscositS : 1.77 cp (5 % DMP & 34,6»C) 
Mn = 19-.000 

lO BXEMPIg S 

Seion I'exenqple 1 on copolymeri^e : 

- 10 g d'acide crotonicpie 

- 75- g d'ac€tate de-yinyie 

- 10 g de dimethyl propanoate d'allyle 
^5 - 5 g de dodgcanoate d'allyle 

- en presence de 1,2 g de peroxyde de benzoyle 

Rendement: t 90 % ' 
Indice d'acide s 72 ' 

VlscositS 1.99 op (5 * DMP a 34,6»C) 

• •20.- EgEMPi:;B 6- - - — — --- 

Selon I'exeinple 1 on copolymlrise : 

- 10 g d'acide crotonique 

- 75 g d'acetate de vinyle 

- 12 g de diHi6thyl-2j2 pentanoate d'allyle 

- 3 g de dodScanoate de vinyle • 
~ «n presence de 2 g de peroxyde de benzoyle • 

Rendement .: 95 ?6 . 
Indice d'acide s 71 . 

Viscositfi s 1.86 cp (5 56 DMF a 34,6«C) 

30 KXEMPLE 7 

Selon I'exemple 1 on copolymSrise : 

- 7,5 g d'acide crotonique 

- 77,5 g d' acetate de vjjiyle 

- 14 g de dimethyl propanoate d'allyle 
25 - - 1 g de dodScanoate de vinyle 

- en presence de 1,2 g de peroxyde de benzoyle 

Rendement t 88 96 
Indice d'acide i 49 
. Viscositfi : 2,25 cp (5 96 DMF a 34,6»C) 
40 KXEMPLE 8 • 
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Selon I'exemple X oa copolytnerise : 
7,5 g d'acide erotoniqae 

- 77,5 g d* acetate de vinyle 

- 12 g de dimgthyl propanoate d'allyle. 
5 - 3 g de dod^canoate de- vinyle 

- en presence de 1,2 g de peroscyde de benzoyl© 

Rendement s 90 96 " 
Indice d'acide: 55 

ViscositS t 2,17 CR l5 ?6 BMP a 34,6'C) 

10 EXEMPLB 9 

Selon I'exengple 1 on copolymSrise i 

- 77 .g d'acgtate de vinyle . 

• . , - 8 g d'acide crotonique • - 

- 14 g de dimethyl propanoate d'allyle 
15 1 g de dodgcanoate de vinyle 

- en presence de 1,2 g de peroaiyde de benzc^le 

.Rendement : 86 56 
Viscosite X 2,25 cp. 
- Xndice d'acide s 65 ' 
. 20 . fin. =_2i;000 . _: . 

EXEMPT.E 1r> 

Selon- I'exemple 1 on copolymgrise : 

- 75 g d* acetate de vinyle 

- 10 g d'acide crotondLque 

25 - 14 g de dimethyl propanoate d'allyle . 

- 1 g de dodScanoate de vinyle 

- en presence de 2 g de peroa^de. die'benzoyle 

Rendement : 83 96 
Viscosltjg : 1,79 cp . 
3.0 Indice d'acide • 67 . 

Mn = 17.odo 

EXEMPia 11 

Selon I'exetqple 1 on copolym&rise s 

- 66 g d' acetate de vinyle 
35 - 12 g. d'acide crotonique 

- 17 g de dimSthyl propanoate d'allyle 

- 5 g d'octanoatede vinyle 

-r-en presence de 2 g de perooq^ de benzoyle 
Rendement z 80 % 
40 - . Viscosit4 I 1,71 "cp ~ 
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Indice d'adde s 80 

EXEMPLB 12 

Selon I'.exentple 1 on copolymirise : ' 
-. 72 g d' acetate de vinyle- 
5 — 12 g.d'acide crotonique 

- 15 g de dimethyl propahoate d'allyle 

- 1 g. d'oclianoate de viiyle 

- en presence de 2 9 de peroxyde de benztjyle 

Rendenenl: s 79 % ■ . _ 
10 ViscositS : 1,80 cp . 

Indice d'adde 5 78 

EXEMPLE 13 

Selon .l*exen5)le 1 on copblymgrise s- ' 
. - 79 g de propionate de vinyle 
^5 - 6 g d' acide allyl oacy acStique 

- 12 g de dlingthyl-2,2 pentanoate d'allyle 

- 3 g de dodScanoate d'allyle 

- en presence, de 2 g de peroscyde de benzcyle 

Kendement t 85 % . 

20 ...;.„. — .. Viscosity I 1.94 cp . ... ._ .. 

Indice d'adde s.29 

RygMPT.g lA. 

Selon I'exemple 1 on copolym&cise : 

- 80. g d'acState de vinyle 

2^ - 5 g d'adde allyl. oxy acetique 

- 14 g de dimgthyl-2,2 octanoate d'allyle . 

- 1 g d' octanoate d'allyle 

- en presence de 2 g de peroxyde de behzoyle 

Rendement. . : 86% 
30 Viscositfi ; 1,95 cp 

Indice d'adde : 24. 

B3gEMPI.E 15 

Selon I'exeraple 1 on c(^olym€rise s 

- 75 g de propanoate de vinyle 
35 - 10 g d'adde crotonique 

- 10 g de dimethyl propanoate de mSthallyle 

- 5 g d' ethyl vinyl gther 

- en. presence de 2 g de perojq^de -de benzqyle 

Rendement : 78 ?6 
40 Viscosity : 2,04 cp 
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. Indice d'acide : 66 . . 

EXEMPLE 16 

Selon I'exeiuple 1 on copolymgrise : 

- 82 g.de propionate de vinyle 

' -' 7 q d'acide allyl oxy ac^tique 

- 10 a de diin6thyl-2,2 octanoate de . m^thallyle 

- 1 g de dodecyl vinyl 6ther 

- en t«r6sence de 2 g. de peroxyde de benzoyle 

Rendement s 75 % 
Viscosite : 2 , 1 cp ' 
Indice- d'acide t 34 

EXEMPTS 17 

Selon I'exemple 1 on copolymgrise : 

- 74 g d'acState de vinyle . . 
■ -. 10 g d' acide crotonique 

- 15 g de dim6thyl-2,2 pentanoate de mSthallyle. 

- 1 g d' acetate d'allyle 

- en presence de 2 g de peroacyde de benzoyle 

Rendement 86 % 
r "Viscositfi s i,86 cp ~ .. " ' 

Indice d'acide i 67 



Selon I'exeinple 1 on copolyngrise s 

- 75 g d '-acetate de. vinyle 

> - 10 g d'acide crotonique . . 

- 10 g de dimethyl propanoate de mfithallyle 

- 5 g d'isopropyl vinyl 6ther. 

- en presence de 2 g de perojcyde de benzoyle 

Rendement s 83 96 

> Viscosity : 1»91 cp 
Indice d'acide : 68 

EXEMPI.E 19 

Selon. I'exen^e 1 on copolymer ise : 

- 8a g d'acState de vinyle 

> - 5 g d'acide ellyl oxy ac6tique 

- 12 g de dim6thyl-2,2 octanoate de mSthallyle 

- 3 gde tertio butyl vinyl €ther 

r- en presence de 2 g de peroocyde de benzoyle 
Rendement i 81 % 
• Viscosity s 1,97 cp 
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Xndice d's^cide : 26 
EXEMPLE 20 . . 

Selcm I'exenple 1 on copolyni§rise : 

- 75 g de propionate de vinyle 
5 .— 10 g d'acdde- crofconigue- 

5 g d'isoproj^l 2 -dimethyl 2,3 butyrate d'allyle . 

- 5 g de dimStl^l de propanoate d'allyle 

- 5 .g d'octanoate de mSthallyle 

- en presence de 2 g de peroxyde de ben^c^le 
10 . Rendeiaent s 7? % 

ViscositS s i.81 cp 
Indice d'acide : 67 

B^tBMPLE 21 

Selon I'exsn^le 1 on copolymer iise j 
15 " - 75 g d' acetate de vinyle 

- 10 g d'acide crotoniqne 

- 10 g d'isqprppyl 2 dimfitOr^l 2,3 butyrate de nSthallyle 

- 5 g d' acetate de 'iii£thallyle 

- en prdsence de 2 g ete peros^e de benzpyle 

20 . ... Rendement 1 84 36 - . ...^ 

ViscQsitS. 8 1,88 ep 
Indice d'acide : 69 

EXEMPEE 22 

Selon r'exeople 1 on ccpolymSrise : ' 
25 - 75 g d'acState de vinyle 

-.10 g d'acide crotonique 

- 5 g de dimgtlqrl propanoate d'allyle 

- 5 g dte dimgtlrirl propanoate de mfithallylfe 

- 5 g de dodicanoate de mgthallyle 

30 - en presence de 2 g de peroxyde de benzoyle . 

Rendement z 77 % 
Viscosite t 1,75 cp 
Indice d'acide : 66 

EXEMPLB 23 

35 Selon I'exenple 1 on prepare un copplym^e rSticulS en 

copolymerisant : 

■ - 75 g d* acetate de vinyle 

- 10 g d'acide crotonique 

- 14 g de dimethyl propanoate d'allyle 
40 - 1 g de dodecanoate de vinyle 
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- 0,2 g de diallylether de diSthyl&ne glycol 

- en presence de 1,2 g de peroxyde de -benzpyle 

Rendement s 90 56 • 
indice d'acide : 75 
5 EXBMPI^S DE COMPOSITTOW . ' 

On prepare selon 1' invention tine laque pour cheveux en 
procSdant au mSlange des ingredients suivants s ■ 

CopolymSre prgparS selon 1 • exemple 1 : 8 g 

10 Ainino.-2 iBgthyl-2 propanediol-1,3 q.s.p. pH- 7 

Parfum ^ ^ 

Alcool fithylique q.s.p. i- 1 ! loo' g. 

15 g de cettg salution sont conditionn^s dans una lionibe 
aerosol avec 50 g de trichlorofluoromgthana et 35.g de diehloro- 
15 - dif luoromethane . 

Dans cet exen^ile le copolymfere prepare selon I'exemple.l 
peut Stre avantageusement remplacS par une quantity equivalente 
d'ua dea copolymferes prgpar^Ss selon les exeinples 9 & 13. 



: ■ On PJ^^PaJ^e seion 'i; invention me Idtfion ae i^^ 

en proc4dant au mSlange des ingredients suivants s 

CopolymSre selon I'exensple 2 - 2 g 

Amino-2 in6thyl-2 prppanol-1 q.s.p. pH 7 

Alcool gthylique ; ..... 45 g 

25 Bau ' ^ '1 

q.s.p. 100 g 

Dans cet exetople ie cqpolymSre selon I'exemple 2 peut 

.Stre avantageusement reinplacg par un copolymfefe prgpar^ selon 

I'un des exentples 14 a 18. 

EXBMPLE C 

30 On prepare selon 1' invention vine laque pour cheveux en 

pro'cSdant au melange des ingredients suivants : " * 

Copolymdre pv&pax6 selon I'exemple 3 10 g 

Triethanolamine q.s.p. pH 7 

Parfum ; \ ^ ^ 2 

. 35 Alcool ethylique q.s.p. .!! 1! ! lOo' g 

20 g de cette solution sont conditionnes dans une bombe 
aerosol avec 45 g de trichlorof luoromethane et 35 g de dichlbrodi- 
f luoromethane. 

EXEMP^UB D 

40 On prepare selon 1' invention une laque pour cheveux en 
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proc^ant au melange des ingredients suivants : "• 

Copolymfire selon I'exen^le. 5 3 g 

Isopropanolamine q.s.p. jiff > ' . 

.^"^ 0,1 g 

Alcool 4thylique '. -. ^ ; ; ; ^^2 g 

' Cette solution est conditionnge dans une boinbe a^osol 
avec I 49,7 g de trichlorofluoroiug thane et 35,3 g de dichlorodi- 
fluorome thane . 
EXBMPLE B 

On prepare selon I'inventlcm une Izigae ponr cheveux'en 
proc^dcuit au melange des ingrgdients suivants : 

CopolymSre selon I'exemple 7- 2 g 

Amino-2 m6tliyl-2 propanedlol-^1,3 q.s.p. . pH 7 

. Parfum q 3^ ^ 

Alcool isopropylique ......... 9 g 

Cette solution est conditionnee deins une bonibe a^osol 
avec s 59 g de trichloro£luorain£thane et 31 g de dichlorodi£luoro- 



On -prepare selon I'davention- une laque pour cheveux'-en" " 

proc^dant au melange des ingredients suivants j 

Copolym^e selon I'exen^jle 6 3 g 

Amino-2 va&QtjX-Z propanediol-1,3 q.s.p. pH"* 7 

Par^ 0,1 g 

Alcool gtlqrlique g 

Cette solution est canditionn^e dans une. bombe a&rosol 
avec : 54 g de trichlorofluoromgaiane et 31 g de dichlorodifluoro- 
mSthane, 

Dans cet exemple les 12 g d' alcool 6thylique peuvent Stre 
avantageusement ren5>lac(6s par la mame quantity d'aacool isopropy- 
lique. 



On prepare selon 1' invention une laque pour cheveux en 
procSdant au mSlange des ingredients suivsaits : 

Copolymgxe selon l'exeii5>le 8 .' .... 2 g 

Amino-2 mgthyl-2 propanediol-1,3 q.s.p. pH 7 

•-- - 0,1 g 

Alcool ethylique .'. -^^^ • q g- 

Cette solution est conditionnee dans une bonibe aerosol' 
avec 52,7 g de trichlorofluoromgthane et 37,3 g de dichlorodifluoro- 
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methane. 

Dans cet exe«5,le les 2 g du copolym6re prgparg selon 
lexe^le 8 peuvent Stre avantageusement re^plac^s par la «..e . 
^txte d'un des cc^oly^Sres prSparSs selon les . examples 19 ^ 

EXEMPLE H 

ni-o.^^ T """^^T' 1' invention une laque pour cheveux en 

. procidant au melange des ingredients suivants : 

CopolymSre prSparS selon I'.exeinple 23 

Amino-2 m6thyl-2 propanol-1 ' * * 

M6thyl cellosolve 0'167g 

Alepol gthylique [] [ °' ^ ^ 

Parfum ^ ' " ^ 

cette solution est conditionnee dans'iliie Boiibl'a&rosol^'^ ^ 
7.111^:^:, " tr.<^oro.l„oro^«^e et 32.773-g de. diClorodi- 
EXEMPIVE I 

On prepare selon I'iiivention vme lotion de mises en plis 
en procgdant au melange des ingredients suivants : 

.9?^>?^3^%«L.Pr#Par.C selon :l'.exeatple. 15 - -y^-^--^ 
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REVEgDICATIOHS . 
1. Nouveaux copolymeres, caractSrisgs par le fait qu'ils 
r€9tiltent: de la copolj^risation : 

(a) d'nn adde insatur£.de fornnile i 

R - CH = CH - (CH2 ^ O - CB^)j^ ^ OOOH (I) 
dans laguelle ; n est 0 ou 1 ' . " 

si. n est O " R = 
si .n est 1 . R « h 

(b) d'TO ester vinyligue , de foznmle s 

R - C^J>-CH = CHj (11) 
dans laguelle : ' 

R est - CSj ou - CjHg . 
■(c) d'au moins un ester allyligue ou mfithallylique ramifiS 
correspondant ^ ia formule suivante s 

«2 - f - ° - - ^ = CI") 

dans laguelle 's 

R* repr^ente un ^tome d'liydrog^ne ou un radical - CH^ ' 

'_ . Rj^ represente une chatne hydrpcarbpnM. satu.rSe. linSaire . 

ott ramiflSe' ayant de 1 ^ .6 atomes de carbone : 
R2 zeprSsente solt le radical - CH3 6olt le radical 
- HC (CH3> 2 

fitant entendu que R^ + R2 doit 6tre inf Srieur ou 6gal 
H 7 . atomes de carbone. 

et (d) d'un monom&re pris dans ie gsottpe constituS par. 
(i)' un 6th^r vix^lique de fomnile s . • 
• CHg = CH - O - R3 (IV) 
dans laguelle' : 

Rj est un radical aUcyle linSaire ou ramifiS ayant de 
1 IL 12 atomes - de carbone, 

(Xi) un ester vinylicjue Sk. cbaine grasse de formule s 
• CH = CHj (V) 



dans . laguelle : ■ - ' . - " 

R. est un radical aUcyle linfiaire ayant de 7a 11 



et (iii) ester allj^ligue ou mSthallyligiie lin£aire 
de formule : . ' 
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^5 ~ I - O - - f. = , (VI) 

dans laquelle i • ' 

R' est un atoioe d'liydrog^ne ou un. radical - CH^ 
5 et est un radical alkyle linSaire de 1 a 11 atomes de carlione 

2. Copolym&res selon la revendication 1, caracterisgs par ' 
le fait qu'iis rfisultent de la copolymSrisation. de 2-1596 etde prefe- 
rence de 4-12 %-d'un acide insaturS de formula (i), de 55-89,5 % 
et de preference de 65H35 96 d»un ester vinylique de fornmle (n) , 

10 -de: 8-20 % et de preference de 10-17 % d'au iiioin& un ester allylique 
ou methallylique de fpnmile. (m), et de 0,5-10 % et de preference • 
de 1-6 56 d'un monom&re pris dans le gronpe constitu6 par : un 
ether vinyiique de fbrmule (iv) , un ester vinylique de formula tV) 
et un ester allylique ou methailyiique de .fornrale (VT) . 

^5 3* Copolyin&res- selon I'uqe guelconque des revendications 

1 et 2 caracterises par le fait que 1 'acide insature de formule (l) 
est I'acide crotonigue'oul' acide allylozyacetique. 

4- CopoIymSres selon I'une quelconque des revendications 1 
et 2 caracterises par le fait que 1 'ester vinylique de fomule (li) 

20 est 1 ' acetate de vinyle ou_le propionate, de vinyle. ' 

5. Copolym&res selon I'une quelconque des revendications 1 - 
et 2 caracterises par le fait que les esters allyliques ou methal- 
lyliques de formule (lll). sont pris dans le groupe constitue par s 
le dimetlq^l propanoate. d'allyle, le dimethyl propanoate de inethal- 

25 lyle, le dimethy 1-2 , 2 pentanoate d'allyle, le dimSthy 1-2^2 pentanoa- 
te de methallyle, le dimethy 1-2, 2 hexanoate d'allyle. le dimethy 1- 
2,2 hexanoate de mSthallyle, le diittethyl-2,2 octanoate d'allyle, le 
aimetl^l-2,2 octanoate de -methallyle et 1 ' isopropyl-2 dimethy 1-2 , 3 
bu^rate d'allyle. 

30 6. Copolym&rea selon X'une quelconque des revendications 1 

et 2, caracterises par le fait que les ethers vinyliques de formule 
(IV) sont pris dans le groupe constitue par : le methylvinyl ether, 
1' ethyl vinyl ether, I'isopropyi vinyl ether, le tertio-butyl vinyl 
ether, I'octyl vibyl ether et le dodecyl vinyl ether. 

35 7. Copolym&res selon I'une quelconque des revendications 1 

- et 2; caracterises par le fait que'.ies esters vinyliques H chatne . 
grasse de fozmule Cv) sont pris dans le groupe - constitue par s ■ . 
1 'octanoate de vinyle, le decanoate de vinyle et le dodecanoate de 
vinyle. 

8. CopolymSres selon I'une quelconque des revend- cations 1 
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et 2, caract6ris6s par le fait que les esters ■ allyliques ou mSthal- 
lyliques lin^aires de fcamle (vi) sont pris dans le groupe consti- 
tu6 par I'acState d'allyle, I'acfitate de methallyle, I'octanoate 
d'allyle, I'octanoate de nSthallyle, le dScanoate d'allyle. le d€ca- 
i noate de mfitliallyle, le dodScanoate d'allyle et le dodScanoate de 
methallyle. 

9. CopolymSres selon I'tme quelconque des • revendications 
prScgdentes. caractSris^s par le fait qu'ils ont un joids mol^culai- 
re compris entre 15;000 et 40.CXX). 
' lo. Copolyngres selon I'une quelconque des revendications 

prScSdentes caract6ris6s par le fait qu'ils sont rfiticulSs a I'aide 
d'un agent de rgtieulation dans une proportion cons^rise entre 0,1 
a 1,2 % en poids. . ' - 

11. Copolym&res selon la revendication lo caractSrisSs 
par le fait que 1' agent de rSticulation est pris dans le grpupe 
constituS par s le diSthyldne glycol diallylSther, le tgtra ally- 
Icoygtliane. le triallyl fither du trimfithylol propane et les 
diacrylate ou dimgthacrylate d'gthyl&ne glycol. 

12. Cppolym&res selon i'une quelconque des revendications 
. prfic^dentea. caractfirises par le fait qu 'lis- sont neutralises" a 

I'aide d'une base prise dans le groupe constituS par t la mono^- 
thanolanine, la diSthanolamine j la triSthanolamine, les isopropa- 
nolamines, la morpholine, 1 '311^10-2 m6thyl-2 propanol-1 et 1 'amino- 
2 m6thyl-2 propanediol-1,3. 

13. Proc^dS de preparation des copolymSres selon I'une quel- 
conque des revendications. 1 a 11, caractfirisS par le fait que I'on 
copolymgrise en presence d'uri catalyseur les monom&res en suspension 
aqueuse. 

14. ProcSde selon la revendication 13, caractirisg par le 
fait que le catalyseur est employs dans une proportion comprise 
entre 0,5 et 6 % par rapport an poids total des monomdres. 

15. Composition cosmStique sous forme de laqiies ou de lo- 
tions de mises en plis, caractfirisSe par le fait qu'elle contient 
dans un vehicule cosmStique appropriS au moins un copolymere selon 
I'une quelconque des revendications 1 a. 12. 

16. Composition selon la revendication 15, caractSrisfie 
par le fait qu'elle fe3t conditionnee dans une bombe aSrosol et 
cofttient de 1 a 4 35 en poids de copolymftres, de 6 a 45 3fi et de pre- 
ference de 8 a 25 36 en poids d'aleool et de 54 a 90 36 en poids d'un 
gaz propulseur liquefie sotis pre'ssion. 
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17. Composxtxon selon la revenditation 15. caracterisge par 
le faxt cru'elle est une solution hydroalcoolique coatenant de 1 a 
3 % en poids de copolymeres et constitue une lotion de mises en 
plis. 

^- ^o^^^itio^ s«lon I'une quelconque des revendications 
15 a 17. caract^risee par le fait qu'elle contient en outre des 
- xngrfidients cosmgtiqcues tels q«e parfums. colorants, pr&ervateurs 
et plaTstifiants. . 



